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PRIORITY APPLN . INFO . : 

AB The compound comprises 100 parts of a polymer based on 70-100 
parts ethylene -propylene rubber, up to 30 

parts butyl rubber, up to 30 parts chlorinated butyl rubber, up to 3 0 
parts and polyisobutyl rubber; 90 parts of additive mixts . of 30- 
100 parts HAF carbon black, up to 8 0 

parts white fillers selected from talc, chalk, kaolin, and calcium salts, 
up to 60 parts aromatic hydrocarbon oils, and up to 60 parts paraffin oils. 
Upon vulcanization, the composition has min. breaking strength of 12.5 N/mm2, 
min. elongation at break of 300%, and maximum abrasion resistance of 200 mm3 . 
A composition comprising 80 kg EPDM, 75 kg HAF carbon black, 42 kg paraffin 
oils, 0.3 kg stearin, 4 kg ZnO, 1 . 2 kg paraffin, 9 kg Oppanol B-3, 1.2 kg 
paraphenylene-p-naphthylamine antioxidant, 1.1 kg S, and 
vulcanization agents, was produced by sequential addition and mixing of 
components, vulcanization at 100° for 30 s, then mixing was 
continued at 84° for 5 min and the homogeneous mixture was formed 
into continuous sheets of 660 x 10 x 130 mm. The sheets showed breaking 
strength of 13.2 N/nm2 , elongation at break of 410%, abrasion resistance 
of 170 mm3, and Shore hardness of 10 degrees. 
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(54) COMPOZITIE DE CAUCIUC CU CONTIIMUT DE 
CAUCIUC ETILENPROPILENIC 



(57) Rezumat: Inventia se refera la o 
compozitie de cauciuc cu continut de cauciuc 
etilen-propilenic, utilizatS pentru obtinerea de 
benzi transportoare rezistente la 
temperature^ si constS Tn aceea cS este 
constituita din ilOO pfirti polimeri formati din 
70... 100 partf cauciuc etilenpropilenic, pans 
la 30 parti cauciuc butific, panS la 30 parti 
cauciuc clorbutilic, panfi la 30 parti cauciuc 
poliizobutiiicsi pan§ la 90 pSrti aditivi formati 
din 30..; 100 jiSr$i negru de fum activ de tip 
HAF, pana la 80 pSrti sarje albe, alese dintre 



talc, cretS. caolin si/sau calcit, pinfi la 60 
pSrti ulei mediu aromatic, pana la 60 pSrti 
ulei parafinic, parole fiind exprimate fti 
greutate. La aceastd compozitie, se adaugd 
aditivi si agentf de vulcanizare cunoscuti Tn 
domeniu. In stare vulcanizatS, amestecul de 
cauciuc are o rezistentS la rupere de 
minimum 12,5 N/mm 2 , o alungire la rupere 
de minimum 300% si o rezistentS la 
abraziune de maximum 200 mm 3 . 

Revendicari: 2 



n 



o 



RO 117023 Bl 



Inventia de fa^S se refers la o compozfcie de cauciuc cu continut de cauciuc 
etilen-propilenic de tip EPDM utilizata la obtinerea benzilor transportoare rezistente 
la temperaturi ridicate. 

Se cunoa?te o compozitie de cauciuc care se folose?te la obtinerea benzilor 
transportoare rezistenta la temperaturi ridicate constitute din: 50 parti Tn greutate 
cauciuc etilenpropilenic tip EPDM, 25 parti Tn greutate cauciuc butilic tip Polysar Butyl 
402. 25 p§rti Tn greutate cauciuc clorobutilic tip Polysar Chlorobutyl CB 1240, 50 
pSrti Tn greutate negru de fum activ tip HAF, 54 parti Tn greutate talc. 8 p§rti Tn 
greutate cauciuc poliizobutilic cu masa moleculara micS tip Oppanol B 3. 1 .5 parti Tn 
greutate stearina, 0.2 pSrti Tn greutate disulfura de tetrametiltiuram Th, 1 parte Tn 
greutate disulfurS de dibenztiazil DM, 1 parte Tn greutate etilentiouree. 1 parte Tn 
greutate accelerator chinondioxima, GMF. 0,25 p3rti Tn greutate accelerator N- 
ciclohexil-24)enztiazilsulfenamida CBS, 0.6 parti Tn greutate sulf S. 

. Compozitia astfel realizata prezinta dezavantajul c3 utilizeaza o proportie mare 
de cauciuc butilic. prezinta o curgere slaba, este scumpa, prezinta riscul deTnglobare 
a aerului Tn timpul prelucrarii. are viscozitate mica. 

Compozitia de cauciuc cu continut de cauciuc etilen-propilenic. conform inven- 
tiei, pentru obtinerea de benzi transportoare rezistente la temperature, TnlaturS deza- 
vantajele compozitiilor cunoscute prin aceea c§ este constitute din 100 parti polimeri 
formati din 70... 100 parti cauciuc etilenpropilenic. pana la 30 pSrti cauciuc butilic. 
pana la 30 pSr^i cauciuc clorbutilic. pana la 30 parti cauciuc poliizobutilic si pana la 
90 pSrti aditivi formati din 30... 100 parti negru de fum activ de tip HAF. pana la 80 
pirti sarje albe alese dintre talc, creta, caolin si/sau calcit. pana la 60 parti ulei 
mediu aromatic, pana la 60 parti ulei parafinic, partile fiind exprimate Tn greutate. 

In stare vulcanizata are o rezistenta la rupere. de minimum 12.5 N/mm 2 . o 
alungire la rupere. de minimum 300% si o rezistentS la abraziune, de maximum 
200 mm 3 . 

La acestea se adauga 0,5. ..3 parti Tn greutate stearina sau acizi grasi. 3.5.. .6 
parti Tn greutate oxid de zinc- ZnO, pana la 2.5 parti Tn greutate antiozonant N- 
izopropiHNWenikp-fenilendiamina tip 4010 Na, pana la 2,5 parti Tn greutate antioxidant 
fenik/^naftil amina. PBN, pana la 20, parti Tn greutate, rasinS fenolformaldehidicS. 
Vulkadur A. pana la 2 parti Tn greutate parafina, utilizand un sistem de vulcanizare cu 
0,4.. .2.5 p^rti Tn greutate disulfura de tetrametiltiuram, Th, 1...2 parti Tn greutate 
sulf. (S). pana la 1.5 parti Tn greutate etilentiouree. ETU, 0.4... 2 parti Tn greutate 
accelerator 2-mercaptobenztiazol, M pana la 1 parti Tn greutate disulfura de 
dibenztiazil, DM. 

Cauciucul butilic este de tip Polysar Butyl 402. cauciucul clorbutilic este de tip 
Polysar Chlorobutyl CB 1240, negrul de fum este de tip HAF, uleiul parafinic este de 
tip UPS. uleiul mediu aromatic este ulei Teleajen, cauciucul poliizobutilic este de tip 
Oppanol B3 si are masa moleculara mica. 

Inventia prezinta urmatoarele avantaje: 

- prezinta o buna prelucrabilitate; 

- reduce importul de cauciuc butilic si clorobutilic; 

- are un pret redus; 

- prezinta o rezistenta excelenta la temperaturi ridicate (130...160°C), Tn stare 
vulcanizata. 
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Se da, Tn continuare, un exemplu de realizare a inventfei dupS cum urmeazS: 
se cantare^te fiecare component astfel: 80 kg cauciuc etilenpropilenic-EPDM, 75 kg 
negru de fum activ-HAF. 42 kg ulei parafinioUPS. 0,3 kg stearinS, 4 kg oxid de zinc 
(ZnO), 1 ,2 kg parafina, 9 kg Oppanol B 3, 1 ,2 kg antioxidant parafenilerv/JnaftitaminS 
(PBN), 1,1 kgvulcacitM, 1 t 1 kg vulcacit Th. 1,1 kg sulf-S. 

Compozitia se realizeaza Tntr-un malaxor de 230 1, astfel: se malaxeazS polime- 
rul, de la 1 la 3 min, se introduce negrul de fum, uleiul parafinic, parafina, stearina, 
antioxidantul PBN, oxidui de zinc si Oppanolul. se malaxeaza 1 panS la 1 min si 30 s, 
se introduce, vulcacitul Th, vulcacitul M, sulful si se malaxeaza 20 pana la 30 s. 

Temperatura malaxorului se mentine, la 100°C. 

Amestecul cade din malaxor pe un vat( de 84" unde se omogentzeaza, timp, 
de 4 p3n§ la 5 min. Amestecul se scoate sub form§ de foaie continuS pe vatt, se 
talcheaza, se raceste si se depoziteaza pe paletL 

Valturile au urmatoarele dimensiuni: 660x610x2130 mm 
Caracteristicile fizico-chimice ale compozitiei Tn stare vulcanizata sunt cuprinse 
Tn tabelul 1 : 



Tabelul 1 



Caracteristica 


Valori 
impuse 


Valori 
gSsite 


Metoda de verificare 


1 . Rezistenta la rupere 
(N/mm 2 ) 


12,5 


13,2 


SR ISO 37/97 


2. Alungirea la rupere (%], min. 


300 


410 


SR ISO 37/97 


3. Rezistenta la abraziune, 
mm 3 , max. 


200 


170 


STAS 6689/89 


4. Rezistenta la Tmbatranire 
accelerata (168 h x 160°C) 






STAS 5152/74 
(metoda cu etuva cu 
circulate de aer) 


a) Scaderea rezistentei la 
rupere, %, max. 


60 


9,4 




b) Cresterea duritatii, °Sh A 


10 


10 





Revendicari 



1 . Compozitie de cauciuc cu continut de cauciuc etilen-propilenic, elastomeri, 
aditivi, pentru obtinerea de benzi transportoare rezistente la temperatura, 
caractertzata prin aceea ca este constituita din 100 parti polimeri formati din 
70... 100 parti cauciuc etilenpropilenic, pana la 30 cauciuc butilic, pana la 30 parti 
cauciuc clorbutilic, pana la 30 parti cauciuc poliizobutilic si pana la 90 parti aditivi 
formati din 30... 100 parti negru de fum activ de tip HAF, panS la 80 parti sarje albe 
alese dintre talc, cretS, caolin si/sau calcit, pana la 60 parti ulei mediu aromatic. 
panS la 60 pSrti ulei parafinic, partile fiind exprimate Tn greutate. 
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2. Compazine, conform revendicSrii 1 , caracterizatfi prin aceea ca Tn stare 
vulcanizatS are o rezistenta la rupere, de minimum 12,5 N/mm 2 , o alungire la 
rupere. de minimum 300 % si o rezistenta la abraziune, de maximum 200 mm 3 . 

Presedintele comisiei de inventii: ing. Florea Stela 
Examinator: ing. Teodorescu Daniela 
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